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Composition cosmitlque comprenant un ester particular at aaa utilisations 

La pr6sente invention se rapporte & une composition, notamment da maquillage ou da soin 
da la peau, y compris du culr chevelu, aussi bien du visage que du corps humain. des Idvres 
ou des phandres des dtres humains, comma les cheveux, les cits, les sourcils ou les ongles, 
5 comprenant un milieu physiologiquement acceptable qui contient une phase grasse 
comprenant un ester particulier. Cette composition possdde des proprtetds cosm6tlques 
remarquables t en particulier de tenue, et confdre au maquillage ou au soin des propri6t6s de 
brillance et/ou de confort et/ou de non-migration. 

10 La composition de ('invention peut en particulier se presenter sous forme d'un produit de 
maquillage des matidres kyratiniques (peau, I6vres ( phandres) ayant en particulier des 
propri6t6s de soin et/ou de traitement non th6rapeutique. Elle constitue notamment un rouge 
& I6vres ou un brillant & tevres, un fond de teint, une poudre libre ou compact6e, un fard £ 
joues ou & paupi&res, une base de maquillage, un anticernes, un produit pour tatouage, un 

15 mascara, un eye-liner, un vernis a ongles, un produit de bronzage artificial de la peau, un 
produit de coloration ou de soin des cheveux. 

L'utilisation de composes silicones dans des compositions cosm6tiques, notamment de 
maquillage, est connue des formulateurs. On peut citer par exemple le brevet 
20 EP-A-0407205 qui d6crit une composition comprenant ('association d'une gomme de silicone 
et d'une huile silicon6e permettant I'obtention de bonnes propri6t6s de tenue, d'ytalement et 
de confort de la composition. 

Ces composes conferent en effet aux compositions cosm6tiques d'excellentes propri6t6s 
sensorielles, notamment un toucher non gras, des propri6t6s d'ytalement et de glissant et 

25 permettent, notamment, d'obtenir sur la peau un film particuli&rement homogdne. 

II est ygalement connu d'utiliser ces composes silicones en vue d'augmenter la tenue des 
compositions cosm6tiques, en particulier de maquillage, et/ou r6duire leur migration. 
Par "migration", on entend un d6bordement de la composition (et en particulier de la couleur) 
hors du trac6 initial du maquillage, entrainant un effet inesth6tique. La migration est souvent 

30 cit6e par les femmes comme un d6faut majeur des rouges & I6vres et des fards a paupidres 
classiques. 

Les probiames de mauvaise tenue se caract6risent par une modification de la couleur 
(virage, palissement) g6n6ralement par suite d'une interaction avec le s6bum et/ou la sueur 
s6cr6t6s par la peau dans le cas de fond de teint et de fard ou d'une interaction avec la 
35 salive dans le cas des rouges & tdvres. Ceci oblige I'utilisateur d se remaquiller tr6s souvent, 
ce qui peut constituer une perte de temps. 

Cependant, les composes silicones peuvent presenter des probtemes de compatibility 
(solubility) avec d'autres composes hydrocarbon6s conventionnellement utilises dans les 
40 compositions cosm6tiques, ce qui en limite l'utilisation. 

D'autre part, les cosm6ticiens recherchent actuellement des matidres premieres prysentant 
une tolerance optimale vis-y-vis des mati6res kyratiniques, tout en prysentant des propri6t6s 
de respect de I'environnement, ce qui n'est pas toujours le cas des composes silicones. 

45 

Le demandeur a constats, de fagon surprenante, que les esters particuliers selon invention 
pr6sentent des propri6t6s 6quivalentes & cedes des composes silicones tout en ayant une 
compatibility (solubility) plus 6tendue. Ceci permet une plus grande diversity dans les 
formulations. De plus, les esters selon invention prysentent une plus grande innocuity vis-£- 
50 vis des mati6res kyratiniques et peuvent done ytre formuiys en compiyment ou en 
substitution des composys silicon6s. 

L'utilisation de tels esters permet I'obtention de compositions prysentant de bonnes 
propriytys cosmytiques et sensorielles, notamment de tenue, en particulier de la couleur, de 
non migration et de confort, non irritante pour les matiferes kyratiniques et prysentant un 
55 aspect plus ou moins brillant adapty au dysir des consommatrices. 
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Le document EP 1 040 814 enseigne des compositions de vernis & ongles contenant un 
polym6re acrylique, Tester de I'acide tertio-butylique et de trimdthyl^^pentane-dioM.S, et 
un deuxi6me solvant organique. Ces compositions de vernis pr6sentent des bonnes 
propri6t6s d'adh6rence sur I'ongle, de brillance et se d6maquillent facilement. 

II a 6t6 d6crit dans les brevets US 4 243 657 et US 4 224 311, des compositions 
cosm6tiques contenant des mono ou diesters d'acide n6o et de diols. Ces compositions 
permettent d , am6liorer la resistance m6canique des cheveux au brassage et au s6chage. 
Elles prdsentent 6galement une meilleure stability d Poxydation. 

Enfin, le document WO 03/026698 d6crit des diesters de diols. Ces diesters sont des esters 
de Pacide n6opentanoTque avec des oxydes d*alkyl6nes non ramifies de formule 
HO(C n H 2 nO) m H tel que n est 6gal & 2 ou 3 et m est compris entre 2 et 4. 

La pr6sente invention a pour premier objet une composition comprenant un milieu 
physiologiquement acceptable contenant une phase grasse comprenant au moins un ester 
resultant de la reaction d'un polyol avec un acide carboxylique de formule (I) suivante : 



,,-pcoo. . 
R 3 

dans laquelle R 1t R 2 et R 3 sont des radicaux choisis ind6pendamment parmi les radicaux 
alkyle, aryle, aralkyle, 6ventuellement foncttonnalis6s, et leurs associations, 
caract6ris6e en ce que ledit polyol est choisi parmi les polyols comprenant un atome de 
carbone, situ6 en alpha du carbone portant une fonction alcool, qui est trisubstitu6 par des 
radicaux choisis inddpendamment Pun de I'autre parmi les radicaux alkyle, aryle, aralkyle et 
leurs associations, au moins I'un des radicaux alkyle, aryle, aralkyle contenant au moins une 
fonction alcool, ledit polyol n'6tant pas le trim6thyl-2,2,4-pentanediol-1,3. 

La pr6sente invention a pour deuxi&me objet une composition comprenant un milieu 
physiologiquement acceptable contenant une phase grasse comprenant au moins un ester 
resultant de la reaction d'un polyol avec un acide carboxylique de formule (I) suivante : 



R« C COOH (I) 

I 

dans laquelle R 1( R 2 et R 3 sont des radicaux choisis tnd6pendamment parmi les radicaux 
alkyle, aryle, aralkyle, 6ventuellement fonctionnalis^s, et leurs associations, 
ledit acide comprenant de 5 & 9 atomes de carbone et 

ledit polyol n f 6tant pas un compos6 de formule HO(C n H 2n O)mH tel que n est 6gal a 2 ou 3 
et m est compris entre 2 et 4. 



WO 2005/018584 PCT/FR2003/002357 

3 

Selon ces deux premiers objets, le mot « ester », selon I'invention, signifie selon les cas un 
monoester, un diester, un triester ou plus g6n6ralement un polyester. 

La pr6sente invention a pour troisteme objet une composition comprenant un milieu 
physiologiquement acceptable contenant une phase grasse comprenant au moins un ester 
resultant de la reaction d'un polyol avec un acide carboxylique de formula (I) suivante : 

t- 

R., C COOH (I) 

R 3 



10 dans laquelle R 1t R 2 et R 3 sont des radicaux choisis ind6pendamment parmi les radicaux 
alkyle, aryle, aralkyle, 6ventuellement fonctionnalisds, et leurs associations, 
ledit ester comprenant au moins trois fonctions ester. 

Selon les trois objets de I'invention, par « au moins » un ester, on entend un ou plusieurs 
15 esters. 

Par « physiologiquement acceptable », on entend non toxique et susceptible d'Stre appliqu6e 
sur la peau, les phandres ou les Idvres d'Stres humains. 

Le milieu physiologiquement acceptable de la composition selon I'invention est en particulier 
cosm6tiquement acceptable, c'est £ dire agr6able de gout, de toucher, d'aspect et/ou 
20 d'odeur, applicable plusieurs jours pendant plusieurs mois. 

Par "fonctionnalis6", on entend un radical comprenant un h6t6roatome, c'est-d-dire un atome 
different de I'atome de carbone (tel qu'un atome d'oxyg§ne, d'azote, de soufre, de fluor) ou 
un groupement fonctionnel tel qu'un groupement carboxyle -COOH, hydroxyle -OH, amide - 
NHR ou ester -COOR, R repr6sentant un radical alkyle. 

25 

La prgsente invention a 6galement pour objet I'utilisation d'au moins un des esters d6crits 
pr6c6demment, dans une composition cosm6tique, comme agent pour conferer d ladite 
composition des propri6t6s de tenue, notamment de la couleur, et/ou de brillance et/ou de 
confort et/ou de non-migration. 
30 . 

Un autre objet de la pr6sente invention est ('utilisation d'au moins un des esters d6crits 
pr6c6demment, dans une composition cosm6tique pr6sentant des propri6t6s de tenue, 
notamment de la couleur, et/ou de brillance et/ou de confort et/ou de non-migration. 

35 La pr6sente invention se rapporte 6galement & un proced6 cosm6tique pour conferer d un 
film de composition cosm6tique des propriet6s de tenue, notamment de la couleur, et/ou de 
brillance et/ou de confort et/ou de non-migration, consistant d introduire dans ladite 
composition au moins un des esters d6crits pr§c6demment. 

40 L'ester de la composition selon Tinvention peut rdsulter d'une est§rification totale ou partielle. 

Un ester total est un ester ne comprenant pas de groupement OH libre, parce que toutes les 
fonctions alcool dudit polyol ont reagi avec une molecule d'acide de formule (I), et parce que 
I'acide de formule (I) ne comprend pas dans sa structure un groupement hydroxyle. 

45 

Un ester partiel comprend au moins un groupement OH, lequel peut etre une fonction alcool 
du polyol qui n'a pas r6agi avec une fonction acide de I'acide de formule (I). Un ester partiel 
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peut Sgalement r6sulter de la reaction totale d'un polyol avec un acide de formula (I) tel que 
Tun au moins des radicaux R 1f R 2 et R 3 contlent un groupe hydroxyle. 

L'ester de la composition selon Pinvention rdsulte de la reaction d v un acide carboxylique de 
5 formula (I) avec un polyol. 

Acide carboxylique 

Selon les trois objets de 1'invention, le carbone situ6 en alpha de la fonction acide de l'acide 
carboxylique de formule (I) est trisubstitue par un groupe hydrocarbon^. Cet atome de 
10 carbone est done directement Ii6 & 4 atomes de carbone et est appeie carbone « n6o ». Un 
acide comportant une telle structure est appeie acide « n6o » et sera d6sign6 ainsi dans la" 
suite du texte. Les radicaux R t , R 2 et R 3 sont avantageusement choisis ind6pendamment 
parmi les radicaux alkyle satur6s. 

15 L'acide carboxylique « n6o » peut 6tre un monoacide ou un polyacide, d savoir qu'au moins 
un des radicaux Ri, R 2 ou R 3 contient un groupement fonctionnel -COOH. De preference, 
l'acide carboxylique est un monoacide. 

Le polyol peut dtre un diol, un triol ou un tetraol. 

20 

Selon le deuxidme objet de I'invention, le carbone situ6 en alpha de la fonction acide de 
l'acide carboxylique de formule (I) est trisubstitud par des radicaux choisis ind6pendamment 
parmi les radicaux hydrocarbon£s aliphatiques satur6s ou insatur6s, ramifies ou non 
ramifies, comportant notamment de 1 & 5 atomes de carbone, £ la condition que le nombre 
25 d'atomes de carbone de l'acide carboxylique de formule (I) soit compris allant de 5 et 9. 

Le nombre d'atomes de carbone de l'acide carboxylique de formule (I) va de preference de 5 
£7. 

30 Les radicaux R 1( R 2 et R 3 sont avantageusement, choisis independamment parmi les 
radicaux alkyle satur6s ayant de 1 £ 5 atomes de carbones. Les radicaux Ri, R 2 et R 3 sont 
notamment choisis independamment parmi le m6thyle, rethyle, le propyle, I'isobutyle, 
risopropyle, le butyle et le pentyle, & la condition que le nombre d'atomes de carbone de 
l'acide carboxylique de formule (I) soit compris allant de 5 et 9. 

35 

Selon le deuxieme objet de ('invention, on utilise pr6f6rentiellement un acide carboxylique 
« n£o » choisi parmi l'acide n6opentanoYque de formule CH^^CH^rCOOH, l'acide 
n6ohexanoique et l'acide n6oheptanoTque de formule C 3 Ht-C(CH 3 ) 2 -COOH. On pr6f6re 
l'acide ngopentanoTque tel que les radicaux R 1f R 2 et R 3 sont des radicaux m6thyle. 

40 

Selon les premier et le troisi6me objets de I'invention, le carbone situ6 en alpha de la 
fonction acide de l'acide carboxylique de formule (I) est trisubstitue par des radicaux choisis 
indgpendamment parmi les radicaux alkyle, aryle, aralkyle, et leurs associations, ces 
radicaux pouvant etre identiques ou differents. 

45 

Par radical alkyle, on entend une chaTne hydrocarbonee aliphatique saturge ou insatur6e, 
ramifide ou non ramifi6e, comportant notamment de 1 & 28 atomes de carbone. 

Le mot « ramifig » signifie au moins une chaTne pendante hydrocarbonee comportant au 
50 moins 1 atome de carbone. 

Par radical aryle, on entend un radical d£riv£ d'un compost cyclique aromatique par 
elimination d'un atome d'hydrog£ne tel que par exemple les radicaux ph6nyle ou tolyle. 
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Par radical aralkyle, on entend una chatne alkyle substitute par un radical aryle, par 
example du type R'-CeH 5 , R' 6tant un alkyle en Ci-C 8 , comma par example les radicaux 
benzyle ou ph6n6thyle. 

5 Ces radicaux alkyle, aryle ou aralkyle peuvent dtre fonctionnalisds ce qui signifie qu'ils 
peuvent comprendre dans leur structure un h6t6roatome, c'est-£-dire un atome different de 
Tatome de carbone (tel qu'un atome d'oxyg£ne, d'azote, de soufre, de fluor) ou un 
groupement fonctionnel tel qu'un groupement carboxyle -COOH, hydroxyle -OH, amide - 
NHR ou ester -COOR, R reprdsentant un alkyle. 

10 

De fagon pr6ferentielle, les radicaux R 1( R 2 et R 3 sont choisis ind6pendamment parmi les 
radicaux alkyle, aryle ou aralkyle non fonctionnalis6s. 

Selon les premier et le troisi&me objets de I'invention, les radicaux R 1v R 2 et R 3 sont choisis 
15 avantageusement ind6pendamment parmi les radicaux alkyle satur6s, de preference parmi 
les radicaux alkyle satur6s en C r C 15( et mieux, en Cr C 6 comma par exemple le radical 
rrfethyle, ethyle, propyle, isopropyle, butyle, isobutyle, pentyle, isopentyle, hexyle. 

Selon les premier et le troisidme objets de I'invention, I'acide carboxylique « n6o » comprend 
20 avantageusement un nombre total d'atomes de carbone allant de 5 d 30, et mieux de 5 d 15, 
et mieux encore de 5 d 10. 

Selon les premier et le troisidme objets de I'invention, on utilise preferentiellement un acide 
carboxylique « n6o » choisi parmi Tacide n£opentanoTque de formule CH 3 -C(CH 3 ) 2 -COOH, 
25 I'acide n6ohexanoTque, I'acide n6oheptanoTque de formule C 3 Ht-C(CH 3 ) 2 -COOH, I'acide 
n6od6canoYque de formule C6H 13 -C(CH 3 ) 2 -COOH, et leurs melanges. 
De mani&re plus pr6ferentielle, I'acide carboxylique « n6o » est I'acide n6opentanoTque. 

Polyol 

30 Selon le premier objet de I'invention, le polyol est choisi parmi les polyols « n6o » c'est d dire 
les polyols qui contiennent un atome de carbone, situ6 en alpha du carbone portant une 
fonction alcool, qui est trisubstitu6 par des radicaux choisis ind6pendamment parmi les 
radicaux alkyle, aryle, aralkyle et leurs associations, au moins Tun des radicaux alkyle, aryle, 
aralkyle contenant au moins une fonction alcool. Cet atome de carbone directement Ii6 d 4 

35 autres atomes de carbone est done un carbone « n£o » comme d6fini plus haut. 

Avantageusement, le polyol « n6o » contient un atome de carbone situd en alpha du carbone 
portant une des fonctions alcool qui est trisubstitu6 par des radicaux choisis 
ind6pendamment parmi les radicaux alkyle satur6s, de preference les radicaux alkyle 
satur6s en C r C 15) et mieux en d-C 6 , au moins Tun des radicaux alkyle contenant au moins 

40 une fonction alcool. 

Comme polyol « n£o », on choisit en particulier le trim6thylol propane de formule HOCH 2 - 
C(C 2 H 5 )(CH 2 OH) 2 , le penta6rythritol de formule HOCH 2 -C(CH 2 OH) 2 -CH 2 OH, le n6opentyl 
glycol et leurs melanges. 

45 

Le polyol « n6o » comprend avantageusement un nombre d'atomes de carbone allant de 5 a 
20, et de preference de 5 3 10. Le polyol peut etre un diol, un triol ou un fetraol. 

Comme diol n£o, on choisit en particulier le n£opentyl glycol de formule 
50 HOCH 2 -C(CH 3 ) 2 -CH 2 OH. 

Selon le troisieme objet, Tester comprend au moins trois fonctions ester et il est obtenu par 
reaction d'un polyol avec un acide carboxylique de formule (I). 
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Le polyol peut comprendre deux groupements hydroxyle ou plus, et I'acide de formula (I) 
peut comprendre dee radicaux R 1f et/ou R 2 et/ou R 3 fonctionnalis6s par des groupements 
ester ou encore les radicaux . R 1( R 2 et/ou R 3 sont fonctionnalis6s par un groupement ester 

5 Dans le cas ou un seul des groupements hydroxyle du polyol r6agit avec I'acide de formule 
(I), les radicaux R 1( R 2 et/ou R 3 sont fonctionnalis6s par deux groupements ester. 

Si le polyol comprend deux groupements hydroxyle ou si deux seulement des groupements 
hydroxyle du polyol r6agissent chacun avec un acide de formule (I) alors un au moins des 
10 acides de formule (I) ayant r6agi avec le polyol comporte un groupement ester. 

Enfin, si le polyol comprend au moins trois groupements hydroxyle, I'acide de formule (I) 
ayant r6agi avec chacun des groupements hydroxyle du polyol ne comprend pas 
n6cessairement au moins un radical Ri, R 2 et/ou R 3 fonctionnalis6s par un groupement 
15 ester. 

Selon le deuxieme ou le troisieme objet de I'invention, le polyol peut done comprendre un 
nombre d'atomes de carbone allant de 2 £ 20, et de preference de 3 £ 10. Le polyol peut 6tre 
un diol, un trio! ou un tetraol. Le polyol est de preference un polyol aliphatique dont le 
20 squelette est satufe. 

Selon le deuxieme objet de (Invention, le polyol peut 6tre choisi parmi T6thyl6ne glycol, le 
propylene glycol, le butyl&ne glycol, les polypropylene glycol, les polyethylene glycol 
differents d'un compose de formule HO(C n H 2n O) m H tel que n est 6gal & 2 ou 3 et m est 
25 compris entre 2 et 4, le glycerol, le diglyc6rol, le triglyc6rol, I'isopentyl diol, le sorbitol et leurs 
melanges. 

Selon le troisieme objet de I'invention, le polyol peut dtre choisi parmi rethyfene glycol, le 
propylene glycol, le butyiene glycol, les polypropylene glycol, les polyethylene glycol, le 
30 glycerol, le diglyc6rol, le triglyc6rol, I'isopentyl diol, le sorbitol et leurs melanges. 

Selon le deuxieme ou le troisieme objet de I'invention, le polyol peut dtre choisi parmi les 
polyols « n6o » comme d6crits ci-dessus, par exemple le trimethylol propane, le 
penta6rythritol # le neopentyl glycol, ou leurs melanges. 

35 

Ester 

De preference, Tester de la composition selon ('invention se presente sous forme liquide & 
temperature ambiante (25°C) et pression atmosph6rique (760mm de Hg ou 1,01.10 5 Pa). 
Cet ester est en particulier une huile. Par "huile", on entend tout milieu non aqueux liquide et 
40 insoluble dans I'eau £ temperature ambiante et pression atmospherique. 

Selon le premier objet de ('invention, Tester utilise dans la composition de I'invention peut 
etre avantageusement choisi parmi le di-n6opentanoate de n6opentylglycol (C15), le di- 
neoheptanoate de n6opentylglycol (C 19 ) et leurs melanges. (Le C n entre parentheses 
45 repr6sente le nombre total d'atomes de carbone du compose cite). 

Selon le deuxieme objet de I'invention, Tester utilise dans la composition de I'invention peut 
§tre avantageusement choisi parmi le tri-n£opentanoate de glyceryle (Ci 8 ), le tri- 
neoheptanoate de glyceryle (C 24 ), et leurs melanges. (Le C n entre parentheses repr6sente le 
50 nombre total d'atomes de carbone du compose cite). 

Selon le troisieme objet de I'invention, I'ester est un polyester et comprend au moins trois 
fonctions ester -COO-. II peut etre un triester, un tetraester ou un pentaester. Le polyester 
comprenant au moins trois fonctions ester resulte de la reaction d'un acide carboxylique de 
55 formule (I) avec un polyol. 
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L'ester de la composition peut r6sulter d'une esterification totals ou partielle (dans ce dernier 
cas, l'ester comporte une ou plusieurs fonctlons -OH libre). L'ester ne contient 
avantageusement aucun groupe hydroxyle libre, en ce sens que tous les groupes hydroxyles 
5 du polyol ont r6agi avec une molecule d'acide carboxylique ne contenant pas un groupement 
hydroxyle. 

Selon le troisidme objet de Tinvention, I'acide carboxylique de formule (I) peut fitre un 
monoaclde ou un polyacide carboxylique et le polyol peut dtre un diol, un triol ou un tetraol, 
10 ledit acide et ledit polyol 6tant choisis de telle sorte que leur reaction conduise £ un ester 
total ou partiel comprenant au moins trois fonctions ester. 

Le polyester r6sulte de preference de la reaction d'un monoacide carboxylique de formule (I) 
avec un triol (polyol comprenant au moins trois groupes hydroxyle). Le polyester est de 
preference un ester total en ce sens qu'il ne comporte pas une fonction -OH libre. 
15 Le polyester est par exemple le tri-n6od6canoate de glyc6ryle (C33). 

L'ester de la composition selon la pr6sente invention peut representor de 0,1 £ 99,9 %, de 
preference de 1 £ 99% et mieux de 5 £ 90% du poids total de la composition. II repr6sente 
par exemple de 5 £ 60% du poids total de la composition. 

20 

Avantageusement, Tester est en quantite suffisante pour conf6rer £ la composition des 
proprietes de brillance et/ou de tenue dans le temps et/ou de non migration et/ou de contort. 

Cet ester peut dtre prepare selon les methodes connues de I'homme du metier. On peut par 
25 exemple citer les documents suivants dans lesquels la synthase de ce compose est decrite : 
PAWLENKO Justus, Liebigs Ann. Chem. 663 (1963) ; M. FEFER et A. J. RUTKOWSKI, 
JAOCS 4§. 5 -10 (1968) ; B. PAULSEN, Chem. Ber. 1Q4. 1281-1294 (1971) ; V.A. 
BOCHKOVA. J. Appl. Chem. USSR 46., 1929-1932 (1973) et les brevets US-A-3 441 600 et 
US-A-3 523 084 de la soci6t6 SINCLAIR RESEARCH INC. 

30 

Les quantites des differents ingredients de la composition selon invention sont donn6es en 
pourcentages en poids par rapport au poids total de ladite composition. 

La composition selon invention peut egalement comprendre au moins un agent de 
35 coloration qui peut dtre choisi parmi les colorants hydrosolubles ou liposolubles, les 
pigments, les nacres ou pigments nacres et leurs melanges. 

Par « pigments », il faut comprendre des particules blanches ou color6es insolubles dans la 
phase grasse liquide de la composition, destin6es & colorer et/ou opacifier la composition. 
40 Par « nacres » ou « pigments nacres » il faut comprendre des particules iris£es, notamment 
produites par certains mollusques dans leur coquille ou bien synthetisees, insolubles dans la 
phase grasse liquide de la composition. 

Par « colorants », il faut comprendre des composes g6n6ralement organiques solubles dans 
les corps gras comme les huiles ou dans une phase hydroalcoolique. 

45 

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le D&C Red n° 17, le D&C 
Green n° 6, le p-carotene, I'huile de soja, le brun Soudan, le D&C Yellow n° 1 1 , le D&C Violet 
n° 2, le D&C orange n° 5, le jaune quinol6ine f le rocou, les bromoacides. 
Les colorants hydrosolubles sont par exemple le jus de betterave, le bleu de methylene, le 
50 caramel. Les colorants liposolubles et hydrosolubles peuvent representor de 0,001 & 20 % 
du poids total de la comppsition et mieux de 0,1 £ 6 %. 

Les pigments peuvent Stre blancs ou colores, min£raux et/ou organiques, enrobes ou non. 
On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane, eventuellement traite en 
55 surface, les oxydes de zirconium ou de c6rium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer (noir, 
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jaune, brun ou rouge) ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, I'hydrate de 
chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, 
les pigments de type laques organiques de baryum, strontium, calcium ou aluminium dont 
cedes soumises & une certification par la Food and Drug Administration (FDA) (exemple 
5 D&C ou FD&C) et ceux exempts de la certification FDA comme les laques & base de carmin 
de cochenille. Les pigments peuvent dtre presents dans la composition & raison de 0,05 £ 
40% du poids de la composition finale, et de preference £ raison de 2 £ 20 % pour une 
composition non pulv6rulente. Pour une composition pulv6rulente, ils peuvent repr6senter 
jusqu'£ 70 % du poids total de la composition. 

10 

Les nacres ou pigments nacres peuvent 6tre choisis parmi les pigments nacr6s blancs tels 
que le mica recouvert de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacr6s colons 
tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu 
ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type pr6cit6 
15 ainsi que les pigments nacres £ base d'oxychlorure de bismuth. On peut ainsi utiliser des 
pigments £ proprietes goniochromatiques, notamment £ cristaux liquides ou multicouches. 
Les nacres peuvent etre pr6sentes dans la composition £ raison de 0,001 £ 20 % du poids 
total de la composition, de preference £ un taux de I'ordre de 1 £ 15 %. 

20 De mani6re g6n6rale, les agents de coloration represented de 0,001 £ 60 %, et mieux de 
0,01 £ 50 %, et mieux encore, de 1 £ 40 % du poids total de la composition. 

De preference, I 'agent de coloration est choisi parmi les pigments, les nacres et leurs 
melanges. 

25 

Selon un mode de realisation de I'invention, la composition selon I'invention comprend en 
outre au moins une charge. 

Par « charge », on entend toute particule incolore ou blanche choisie parmi les charges 
minerales ou organiques, lamellaires, sph£riques ou oblongues, chimiquement inerte dans la 

30 composition. On peut citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres de polyamide 
comme le Nylon® (Orgasol® de chez Atochem), de poly-p-alanine et de polyethylene, les 
poudres de polymeres de t6trafluoro6thyl6ne (Teflon®), la lauroyl-lysine, I'amidon, le nitrure 
de bore, les microspheres creuses polymeriques telles que cedes de chlorure de 
polyvinylidene/acrylonitrile telles que I'Expancel® (Nobel Industrie), les particules de 

35 polymere acrylique, notamment de copolymdre d'acide acrylique comme le Polytrap® (Dow 
Corning) et les microbilles de resine de silicone (Tospearls® de Toshiba, par exemple), le 
carbonate de calcium pr6cipit£, le dicalcium phosphate, le carbonate et Thydro-carbonate de 
magnesium, Thydroxyapatite, les microspheres de silice creuses (Silica Beads® de 
Maprecos), les microcapsules de verre ou de c6ramique, les savons metalliques derives 

40 d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 £ 22 atomes de carbone, de preference de 12 
a 18 atomes de carbone, par exemple le stearate de zinc, de magnesium ou de lithium, le 
laurate de zinc, le myristate de magnesium, et leurs melanges. Ces charges peuvent §tre 
traifees ou non en surface notamment pour les rendre lipophiles. 

45 De preference, les charges possedent une granulomere inferieure £ 50 ^im et peuvent 
repr6senter de 0,01 & 35%, de preference de 0,05 & 25% et mieux de 0,5 & 15% du poids 
total de la composition, si elles sont pr£sentes. 

La composition selon I'invention peut avantageusement comprendre au moins un compose 
50 non aqueux additionnel different de Tester utilise dans la composition selon I'invention, choisi 
parmi les huiles, les corps gras pdteux £ temperature ambiante, les cires, les gommes, les 
r6sines, les polymeres lipophiles et leurs melanges. 
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Ce compos* non aqueux additionnel peut representor de 0,001 £ 90% du poids total de la 
composition, de preference, de 0,05 £ 60% et mieux de 1 £ 50%. 

En particulier, elle contient, en outre, au moins une cire. Par "cire" au sens de la pr6sente 
5 invention, on entend un compose gras lipophile, solide A temperature ambiante (25°C), a 
changement d'etat solide/liquide reversible, ayant une temperature de fusion sup6rieure e 
30°C pouvant aller jusqu'£ 200° C, une durete sup6rieure e 0,5 MPa, et pr6sentant £ retat 
solide une organisation cristalline anisotrope. La taille des cristaux est telle que les cristaux 
diffractent et/ou diffusent la lumiere, conf6rant £ la composition un aspect trouble, plus ou 
10 moins opaque. En portant la cire £ sa temperature de fusion, il est possible de la rendre 
miscible aux huiles et de former un melange homogene microscopiquement, mais en 
ramenant la temperature du melange £ la temperature ambiante, on obtient une 
recristallisation de la cire dans les huiles du melange. 

15 La cire peut dtre choisie parmi les cires solides £ temperature ambiante, telles que les cires 
hydrocarbonees comma la cire d'abeilles 6ventuellement modifiee, la cire de Carnauba, de 
Candellila, d'Ouricoury, du Japon, les cires de fibres de li£ge ou de canne £ sucre, les cires 
de paraffine, de lignite, les cires microcristallines, la cire de lanoline, la cire de Montan, les 
ozokerites, les cires de polyethylene ou de copolym£re d'6thyl£ne, les cires obtenues par 

20 synth£se de Fischer-Tropsch, les huiles hydrog6n6es t les esters gras et les glyc6rides 
concrets £ 25°C. On peut 6galement utiliser des cires de silicone, parmi lesquelles on peut 
citer les alkyle, alcoxy et/ou esters de polymethylsiloxane. Les cires peuvent se presenter 
sous forme de dispersions stables de particules colloYdales de cire telles qu'elles peuvent 
dtre pr6par6es selon des methodes connues, telles que cedes de "Microemulsions Theory 

25 and Practice", L. M. Prince Ed., Academic Press (1977), pages 21-32. De preference, les 
cires utilis6es ont une temperature de fusion au moins 6gale £ 45°C. 

La cire peut representor de 0,01 £ 50 %, de preference de 2 £ 40 %, et mieux de 5 £ 30 % 
du poids total de la composition. 

30 Les gommes utilisables dans I'invention se presentent gen§ra!ement sous forme sotubilis6e 
dans une huile et les resines peuvent etre liquides ou solides £ temperature ambiante. 

La nature et la quantite des gommes, corps pateux sont fonction des proprietes mecaniques 
et des textures recherchees. 

35 

Les huiles additionnelles peuvent etre des huiles hydrocarbonees et/ou silicones et/ou 
fluorees. Ces huiles peuvent etre d'origine animate, vegetate, min6rale ou synthetique. "Par 
huile hydrocarbon6e", on entend une huile comportant principalement des atomes de 
carbone et d'hydrog£ne et eventuellement une ou plusieurs fonctions choisies parmi les 
40 fonctions hydroxyle, ester, ether, carboxylique. A titre d'exemple d'huile additionnelle 
utilisable dans I'invention, on peut citer : 

les huiles hydrocarbonees d'origine animale telles que le perhydrosqual&ne ; 

- les huiles hydrocarbonees v6g6tales telles que les triglycerides liquides d'acides gras 
ayant de 4 £ 10 atomes de carbone comme les triglycerides des acides heptanoYque ou 

45 octanoique ou I'huile de jojoba ; 

- les hydrocarbures Iin6aires ou ramifies, d'origine min6rale ou synthetique tels que les 
huiles de paraffine et leurs derives, la vaseline ; 

- les esters et les ethers de synth£se notamment d'acides gras comme les huiles de 
formule R4COOR5 dans laquelle R4 represents le reste d'un acide carboxylique 

50 aliphatique comportant de 1 £ 39 atomes de carbone et R 5 repr£sente une chatne 

hydrocarbon6e contenant de 1 £ 40 atomes de carbone avec 10 = R 4 + Rs= 41 comme 
par exemple, I'isononanoate d'isononyle, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'6thyl 2- 
hexyle, le stearate d'octyl 2-dod6cyle, rerucate d'octyl 2-dodecyle, I'isostearate 
d'isostearyle ; les esters hydroxyies comme I'isostearyl lactate, I'octyl hydroxy stearate, 

55 Thydroxy stearate d'octyl dod6cyle, le diisost6aryl malate,, des heptanoates, octanoates, 
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ddcanoates d'alcools gras ; certains esters de polyol comma le dioctanoate. de propylene 
glycol ; 

- les alcools gras ayant de 12 & 26 atomes de carbone comme I'octyl dod6canol, le 
2-butyloctanol, le 2-hexyl d6canol, le 2-und6cyl pentad6canol, Talcool ol6ique ; 

5 - les huiles fluor6es eventuellement partiellement hydrocarbon6es et/ou silicon6es ; 

les huiles silicones comme les potydim6thylsiloxanes (PDMS) volatiles ou non, Iin6aires 
ou cycliques ; les polydimdthylsiloxanes comportant des groupements alkyle, alcoxy ou 
phdnyle, pendant ou en bout de chaTne siliconde, groupements ayant de 2 £ 24 atomes 
de carbone ; les silicones phdnyldes comme les phenyl trim6thicones (telles que la 

10 phenyl trimethicone vendue sous le nom commercial DC556 par Dow Corning), les 

phenyl dim6thicones, les phenyl trim6thylsiloxy diph6nyl siloxanes, les diph6nyl 
dim6thicones, les diph6nyl m6thyldiph6nyl trisiloxanes, les 2-ph6nyl ethyl trim6thyl- 
siloxysilicates, 

- et leurs melanges. 

15 Les huiles additionnelles peuvent representor de 0,01 £ 90 % du poids total de la 
composition, de preference de 0,05 £ 60 % et mieux de 1 £ 35 %. 

La composition de Tinvention peut comprendre, en outre, au moins un additif usuellement 
utilise dans le domaine concernd, tel que de Teau, des antioxydants, des conservateurs, des 
20 neutralisants, des gdlifiants lipophiles ou de composes non aqueux liquides, des g6lifiants de 
phase aqueuse, des dispersants, des actifs cosmetiques, et leurs melanges. Ces additifs, £ 
rexception de I'eau qui peut representor de 0 £ 80 % et par exemple de 1 £ 70 et mieux de 1 
£ 60 % du poids total de la composition, peuvent dtre presents dans la composition £ raison 
de 0,0005 £ 20% du poids total de la composition et mieux de 0,001 £ 10%. 

25 

Par « actif cosmetique », on entend un compose lipophile ou hydrophile apportant un 
benefice aux matidres keratiniques et plus specialement £ la peau et aux Idvres. 

Comme actif cosmetique utilisable dans Tinvention, on peut citer les vitamines A, E, C, B 3f F, 
30 les provitamines comme le D-panthenol, les actifs apaisants comme I'a-bisabolol, Taloe vera, 
TallantoTne, les extraits de plantes ou les huiles essentielles, les agents protecteurs ou 
restructurants comme les c£ramides, les actifs fraTcheur comme le menthol et ses derives, 
les emollients (beurre de cacao, dimethicone), les hydratants (arginine PCA), les actifs 
antirides, les acides gras essentiels, les filtres solaires, et leurs melanges. 

35 

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir les eventuels additifs complementaires 
et/ou leur quantite de telle mani£re que les propri6t6s avantageuses de la composition selon 
Tinvention ne soient pas ou substantiellement pas, alt6r6es par Tadjonction envisagee. 

40 Les applications des compositions selon Tinvention sont multiples et concernent Tensemble 
des produits cosmetiques color6s ou non et plus particuli6rement les produits de maquillage 
des l£vres tels que les rouges a Idvres ou les brillants £ Idvres et les produits de maquillage 
pour le teint, £ savoir la peau du visage, tels que les fonds de teint, les anticernes, les poudre 
libres ou compactees, les fards £ joues ou £ paupi£res, les blush, les bases de maquillage. 

45 

Dans un mode de realisation particulier de Tinvention, les compositions selon Tinvention 
peuvent etre pr6par6es de mani£re usuelle par Thomme du metier. Elles peuvent se 
presenter sous forme d'un produit could, et par exemple sous la forme d'un stick ou baton, 
ou sous la forme de coupelle utilisable par contact direct ou £ Tdponge ou encore dans une 

50 bouillotte. En particulier, elles trouvent une application en tant que fond de teint could, fard a 
joues ou £ paupidres could, rouge £ Idvres, base ou baume de soin pour les Idvres, produit 
anti-cernes. Elles peuvent aussi se presenter sous forme d'une p£te souple ou encore de 
gel, de crdme plus ou moins fluide. Elles peuvent alors constituer des fonds de teint ou des 
rouges £ Idvres, des brillants £ Idvres (gloss en terminologie anglo-saxonne), des produits 

55 solaires ou de coloration de la peau. 
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Les compositions de invention peuvent 6tre anhydres et contenir moins de 5 % d'eau 
ajout6e par rapport au poids total de la composition. Elles peuvent alors se presenter 
notamment sous forme de gel huileux, de liquide huileux, de pdte ou de stick ou encore sous 

5 forme de dispersion vesiculate contenant des lipides ioniques et/ou non ioniques. 

Elles peuvent aussi se presenter sous forme d'une Emulsion simple ou multiple £ phase 
continue huileuse ou aqueuse, de dispersion huileuse dans une phase aqueuse grace £ des 
v6slcules contenant des lipides ioniques et/ou non ioniques. Ces formes gaieniques sont 
pr6par6es selon les methodes usuelles des domaines consid6r6s. 

10 La composition selon ('invention peut se presenter sous la forme d'une composition, colorde 
ou non, de soin de la peau, sous forme d'une composition de protection solaire ou de 
d6maquillage ou encore sous forme d'une composition hygi6nique. Si elle contient des actifs 
' cosmetiques, elle peut alors 6tre utilis6e comme base de soin ou de traitement non 
th6rapeutique pour la peau comme les mains ou le visage ou pour les I6vres (baumes & 

15 l&vres, protegeant les I6vres du froid et/ou du soleil et/ou du vent), produit de bronzage 
artificiel de la peau. 

La composition de invention peut egalement se presenter sous la forme d'un produit de 
maquillage colors de la peau, en particulier du visage comme un blush, un fard & joues ou £ 
20 paupi6res, de maquillage du corps comme un produit de tatouage semi-permanent ou de 
maquillage des l&vres comme un rouge ou un brillant & ISvres, prdsentant 6ventuellement des 
propri6t6s de soin ou de traitement non th6rapeutique, un produit de maquillage des 
phandres comme par exemple un vernis & ongles, un mascara, un eyeliner, un produit de 
coloration ou de soin des cheveux. 

25 

De preference, la composition selon invention se pr6sente sous la forme d'un produit de 
maquillage des I6vres tel qu'un rouge e l&vres ou un brillant & Idvres ou un produit de 
maquillage du teint, £ savoir de la peau du visage, tel qu'un fond de teint. 

30 Un produit de maquillage des l&vres se pr6sente avantageusement sous forme anhydre. 

Un produit de maquillage du teint se pr6sente pr6f6rentiellement sous la forme d'une 
emulsion, notamment d'une emulsion huile-dans-eau. 

La composition selon invention peut Stre fabriqu6e par les proc6d6s connus, g6n6ralement 
35 utilis6s dans le domaine cosmetique. 

Les exemples qui suivent ont pour but d'illustrer de mani&re non limitative I'objet de la 
pr6sente invention. Les quantit6s sont donn6es en pourcentage massique. 

40 

Exemole 1 : Mesures de viscosite et propri6tes d'etalement de composes selon Invention et 
selon Tart anterieur. 

Les inventeurs ont compart les viscosites et les propri6t6s d'etalement des composes 
45 suivants : 

- Le polydim6thylsiloxane fabriqu6 ou commercialise par la societe Dow Corning sous la 
reference DOW CORNING • FLUID 200 - 5 cSt qui est une huile siliconee couramment 
utilisee dans les compositions cosmetiques de I'art anterieur. 

50 

- Le di-neopentanoate de neopentyl glycol fabriqu6 ou commercialise par la societe BSI 
sous la reference NEOFEEL 55 ®, qui est un ester tel qu'utilise dans la composition selon 
I'invention. 

55 1.1 Mesures deviscosit6s 
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La viscositd est mesurde A 20°C d I'aide d'un viscosimdtre Brookfield « DV-II+ » de type LV 
avec un mobile numdro 1 tournant d 100 tr/min. 

s Les rdsultats sont donnds dans le tableau I suivant : 



Tableau (I) 



Compos6 


Viscosite a 20°C 
(en cP) 


polydimdthylsiloxane 

(DOW CORNING * FLUID 200 - 5cSt) 


7,56 


di-neopentanoate de neopentyl glycol 
(NEOFEEL 55*) 


11.1 



10 

1.2. Mesure des orooridtds d'dtalement 

On prepare un support constitud d'un papier filtre <c sans cendre » d'une porositd de 25 \xrr\ et 
d'un diamdtre de 90 mm, commercialism par la socidtd Prolabo. 
15 On prdldve ensuite 0,1 ml du compost & tester que Ton depose au centre du papier filtre, 
puis on le laisse migrer & 20°C. 

Au bout de 20 min, on effectue la mesure du diamdtre de la tdche obtenue & I'aide d'une 
rdgle millimdtrique puis on calcule la surface de la tache selon la formule suivante : surface 
de la tache = (n X (diamdtre de la tdche) 2 )/4. 

20 

Cette mesure de surface est rdalisde six fois pour le mdme composd. Udtalement du 
compost correspond & la moyenne des six surfaces obtenues. 
Les rdsultats sont donnds dans le tableau (II) ci-aprds. 

25 Tableau (II) 



Compose 


Etalement 
(en cm 2 ) 


Ecart type 


Polydimdthylsiloxane 

(DOW CORNING® FLUID 200 - 5cSt) 


29,8 


2.3 


Di-n6opentanoate de n6opentyl glycol 
(NEOFEEL 55*) 


29 


1.1 



Ces rdsultats montrent que le polydimdthylsiloxane 5 cSt et le di-ndopentanoate de 
30 ndopentyl glycol ont des viscositds et des propridtds d'dtalement similaires. II est done 
possible de substituer le polydimdthylsiloxane par le di-ndopentanoate de neopentyl glycol 
dans une formulation cosmdtique et d'obtenir des propridtds cosmdtiques proches tout en 
ayant des propridtds, notamment de non migration, supdrieures. Ceci est ddmontrd dans les 
exemples suivants. 

35 

Exemples 2 et 3 : Sticks de rouges a Idvres 

Les inventeurs ont compare les propridtds de deux compositions selon invention et Cart 
40 antdrieur telles que prdsentees dans le tableau (III). La composition de I'exemple 2 selon 
I'invention contient du di-ndopentanoate de ndopentyl glycol et la composition de I'exemple 3 
(comparatif) contient du polydimdthylsiloxane (5 cSt). 
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Tableau (til) 



Matures premieres 


Example 2 
(invention) 


Exemple 3 
(comparatif) 


Phase A 






Maiate de di-isostearyle 




4,1 


Cire de lanollne oxypropy!6n6e 


4.1 


4.1 


Polybutyiene 


8,2 


8.2 


Octyl -2 dod6canol 


4,1 


4.1 


Neopentanoate d'octyl-2 dodecyle 


0,9 


0,9 


BHT 


0.04 


0.04 


Phase B 






Polyisobut6ne hydrog6n6 (fabriqu6 ou 
commercialise sous la reference Parl6am® 
par la societe Nippon OH and Fats) 


qsp 100 


qsp 100 


Hectorite modifi6e (Bentone®38V 
d'Elementis) 


0,8 


0.8 


Phase C 






Cire de polyethylene (Mw* = 500 g/mol) 


10.8 


10.8 


Stearate d'octacosanyle 


3,6 


3.6 


Coco-Qlyc6rides hydroq6n6s 


5 


5 


Phase D 






Titanium dioxide 




2,7 


DC Red 7 


2,2 


2 r 2 


DC Red 27 aluminium lake 


1.8 


1,8 


Yellow 6 aluminium lake 


3 


3 


Iron oxides (CI 77499) 


2 


2 


Phase E 






Polydim6thyl$iloxane 

(DOW CORNING • 200 FLUID - 5 est) 




17.3 


Di-n6opentanoate de n6opentyl glycol 
(NEOFEEL 55®) 


17,3 




Phase F 






Acetate d'alpha tocoph6ryle 


0.3 


0.3 


M6thoxycinnamate d'6thylhexyle 


0.7 


0.7 


Parfum 


0.2 


0,2 



*Mw = masse molaire 

5 

Mode op6ratoire 

Dans un premier temps, les pigments (phase D) sont disperses et broyes dans la phase A & 
I'aide d'un broyeur tricylindre. 
10 Paralieiement, un gel de Bentone® (phase B) est prepare en dispersant, £ I'aide d'un 
homog6neisateur haute pression, la Bentone® dans le Parleam. 

Les pigments broyes dans la phase A ainsi que le gel de Bentone® sont mis dans un po§lon 
dans lequel on ajoute les cires (phase C), puis chauffes a 100°C pendant 2 heures et 
15 homog£n£is6s e I'aide d'un agitateur de Raynerie. 

La phase E est ensuite ajout6e ainsi que les actifs (phase F) et le melange est homogen£is6 
pendant 5 min puis couie dans un moule approprie d 42°C pour former des sticks. 
Le moule est ensuite place e -20°C pendant une demi heure puis on procede au d6moulage 
20 des sticks. 



Evaluation s ensorielle 
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Les compositions des examples 2 et 3 ont 6t6 appliqu6es par demi-l6vres sur un panel de 5 
personnes qualifies et 6valu6es selon differents critdres. 

Les notations sur les differents critdres sont comprises entre 0 (pas) et 10 (trds) Indus. 
5 Les r6sultats sont port6s dans le tableau (IV) ci-aprds. 



Tableau (IV) 





R6sultats I 


orueres evaiues 


Exemple 2 


Exemple 3 


\inv«nuun; 


^ wUi T ipai all I / 


A I'application du stick sur les Idvres 






glissant 


6,4 


7 


huileux / gras 


4.8 


4.8 


douceur 


7.8 


7,4 


sec 


2,8 


2,6 


com am 


1.8 


2 


6paisseur du film 


4,5 


4,8 


homog6n6it6 du film 


7 


7 


brillance 


5,8 


5.6 


couvrance** 


6,6 


7 


Apr&s application 






brillance 


5.4 


5.4 


collant 


2.2 


2 


agr6ment ^application 


7,1 


7 


r6sultat maquillage 


6,8 


6,6 


quality du produtt 


7,1 


6.9 


Aprds une heure 






confort 


5.8 


6.2 


collant 


2.4 


2,1 


tenue du film 


6.8 


6,5 


migration 


2.8 


3,8 


brillance 


3.4 


3,2 



10 (** la couvrance est Taptitude d'une composition de maquillage pour recouvrir le support sur 
lequel est appliqu6e ladite composition, notamment pour en cacher les imperfections). 

La composition de Texemple 2 a des propri6t6s de non migration sup6rieures & cedes de la 
composition de Texemple 3 (comparatif), les autres entires cosm6tiques 6tant Equivalents d 
15 ceux de la composition contenant le polydim6thylsiloxane (exemple 3 comparatif). 

La composition de Texemple 2 a notamment d'excellentes proprtetes de glissant, de 
douceur, de couvrance et d'agr6ment d Tapplication ainsi que de confort et de tenue du film 
de composition dans le temps. 

Elle a ggalement de bonnes propri6t6s de brillance & Tapplication et aprds application. 

20 

Le di-n6opentanoate de n6opentyl glycol peut done avantageusement se substituer au 
polydim6thysiloxane dans les compositions cosm6tiques pour obtenir les proprtet6s cit6es ci- 
dessus. 

Exemple 4 : Stick de rouge a Ifevres 

25 

On prepare selon le mode op6ratoire des exemples 2 et 3, une composition selon Tinvention 
contenant du tri-n6opentanoate de glyceryle fabrique ou commercialism par la soci6t6 BSI 
sous la reference NEOFEEL TNP • 



Malate de di-isostearyle 

Cire de lanoline oxypropyl6n6e 



4,1 
4,1 
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Polybutyldne 8,2 

Octyl -2 <Jod6canol 4, 1 

N6opentanoate d'octyl-2 doddcyte 0,9 

BHT 0,04 

Polyisobutdne hydrog6n6e (fabriqum ou commercialism qsp 100 
sous la reference Parimam® par la socimtm Nippon Oil and Fats) 

Hectorite modifi6e (Bentone*38V d'Elementis) 0,8 

Cire de poly6thyl6ne (Mw* = 500 g/mol) 10,8 

Stmarate d'octacosanyle 3,6 

Coco-glyc6rides hydrog6n6s 5 

Titanium dioxide 2,7 

DC Red 7 2,2 

DC Red 27 lake 1,8 

Yellow 6 lake 3 

Iron oxides (CI 77499) 2 

Tri-n6opentanoate de glycdryle (fabriqum ou commercialism 17,3 
par la socimtm BSI sous la rmfmrence NEOFEEL TNP •) 

Acetate d'alpha tocoph6ryle 0,3 

Mmthoxycinnamate d'mthylhexyle 0,7 

Parfum 0,2 
*Mw = masse molaire 



On obtient un stick de rouge £ Idvres qui permet le d6p6t d v un film de rouge d Idvres de 
bonne tenue, confortable, non irritant et qui migre peu voire pas du tout 

5 

Exemple 5 : Fond de Teint eau-dans-huile 

On prepare une composition de fond de teint qui contient, comme ester selon I'invention, le 
tri-n£opentanoate de glyc6ryle fabriqu6 ou commercialism par la soci6t6 BSI sous la 
10 r6f§rence NEOFEEL TNP • 

Phase huileuse 

Tri-n£opentanoate de glyc6ryle (fabriqum ou commercialism par la 
socimtm BSI sous la rmfmrence NEOFEEL TNP®) 
Cmtyldimmthicone copolyol (fabriqum ou commercialism par la socimtm 
Goldschmidt sous la rmfmrence Abil® EM 90) 
Mmiange de stmarate de glycol acmtyim et de tristmarine (fabriqum ou 
commercialism par la socimtm Guardian sous la rmfmrence Unitwix®) 
Propylparaben 
Phase aqueuse 
Eau 

Sulfate de magnmsium 
Glycmrol 
Methylparaben 
Pigments 

Oxyde de fer jaune enrobm de triisostmaryl titanate d'isopropyle (ITT) 
Oxyde de fer rouge enrobm ITT 
Oxyde de fer noir enrobm ITT 
Dioxyde de titane enrobm ITT 

Mode opmratoire 

15 Les pigments sont dispersms dans 4% de tri-nmopentanoate de glyceryle £ Taide d'une 
broyeuse tricylindre (3 passages sont effectu6es dans la broyeuse). 
Le reste des constituants de la phase huileuse est pesm ensemble puis chauffm £ 70°C. 



29,4 
3 

0,5 

0,1 

57,2 

0,7 

5 

0.1 

0,6 
0,39 
0,11 
2,9 
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Les pigments broyds puis homog6n6is6s sont ajoutes & la phase hulleuse sous agitation A 
I'agitateur de Moritz (A une Vitesse de 1000 tr min-1). 

Paralfelement, les constituants de la phase aqueuse sont pes6s ensemble puis chauff6s d 
80°C. 

La phase aqueuse est lentement ajoutte au melange phase huileuse + pigments en 
conservant au cours de I'addition une temperature minimale de 50°C et en passant £ une 
Vitesse d'agitation de 3000 tr min' 1 . 

On laisse ensuite revenir progressiverfient le melange A temperature ambiante tout en 
conservant Tagitation. 

Le fond de teint obtenu est sous forme de crdme. II pr6sente de bonnes propri6t6s de tenue 
tout en Stant confortable. 
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REVENDICATIONS 



1 . Composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable contenant une phase 
5 grasse comprenant au moins un ester resultant de la reaction d'un polyol avec un acide 
carboxylique de formule (I) suivante : 

r 

R 3 



10 dans laquelle R 1t R 2 et R 3 sont des radicaux choisis ind6pendamment parmi les radicaux 
alkyle, aryle, aralkyle, 6ventuellement fonctionnalis6s, et leurs associations, 
caract6ris6e en ce que ledit polyol est choisi parmi les polyols comprenant un atome de 
carbone, situ6 en alpha du carbone portant une fonction alcool, qui est trisubstitu6 par 
des radicaux choisis inddpendamment Tun de I'autre parmi les radicaux alkyle, aryle, 

15 aralkyle et leurs associations, au moins Tun des radicaux alkyle, aryle, aralkyle contenant 
au moins une fonction alcool, ledit polyol n'6tant pas le trim6thyl-2,2,4-pentanediol-1,3. 



2. Composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable contenant une phase 
grasse comprenant au moins un ester resultant de la reaction d'un polyol avec un acide 
20 carboxylique de formule (I) suivante : 

■ r 

R 1 C COOH (I) 



dans laquelle Ri, R 2 et R 3 sont des radicaux choisis ind6pendamment parmi les radicaux 
25 alkyle, aryle, aralkyle, 6ventuellement fonctionnalis6s, et leurs associations, 
ledit acide comprenant de 5 & 9 atomes de carbone et 

ledit polyol n*6tant pas un compose de formule HO(C n H2 n O) m H tel que n est 6gal d 2 ou 3 
et m est compris entre 2 et 4. 



30 3. Composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable contenant une phase 
grasse comprenant au moins un ester resultant de la reaction d'un polyol avec un acide 
carboxylique de formule (I) suivante : 

r 

R, C COOH (I) 



35 



WO 2005/018584 PCT/FR2003/002357 

18 

dans laquelle R 1f R 2 et R 3 sont des radicaux choisis ind6pendamment parmi les radicaux 
alkyle, aryle, aralkyle, 6ventuellement fonctionnalis6s, et leurs associations, 
ledit ester comprenant au moins trois fonctions ester. 

S 4. Composition selon rune des revendications pr6c6dentes, caracferisee en ce que les 
radicaux R u R2 et R 3 sont choisis ind6pendamment Tun de I'autre parmi les radicaux 
alkyle satur6s. 

5. Composition selon Tune des revendications prec6dentes, caracferisee en ce que I'acide 
10 carboxylique est un monoacide. 

6. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caracferisee en ce que le 
polyol est un diol, un triol ou un fetraol. 

15 7. Composition selon la revendication 1 ou 3, caracferisee en ce que les radicaux R it R 2 et 
R 3 sont choisis ind6pendamment Tun de I'autre parmi les radicaux alkyle satur6s en C r 
C 15 . 

8. Composition selon la revendication 7, caracferisee en ce que les radicaux R 1t R 2 et R 3 
20 sont choisis ind6pendamment Tun de I'autre parmi les radicaux alkyle satur6s en Ci-C 6 . 

9. Composition selon la revendication 1 ou 3, caracferisee en ce que I'acide carboxylique 
comprend un nombre total d'atomes de carbone allant de 5 & 30, de preference de 5 £ 
15, de preference de 5 & 10. 

25 

10. Composition selon la revendication 1 ou 3, caracferisee en ce que I'acide carboxylique 
est choisi parmi I'acide n6opentanoTque, I'acide n6ohexanoTque, I'acide n6oheptanoYque, 
I'acide n6od6canoique et leurs melanges. 

30 11. Composition selon la revendication 2, caracferisee en ce que I'acide carboxylique 
comprend de 5 & 7 atomes de carbone. 

12. Composition selon la revendication 11, caracferisee en ce que I'acide carboxylique et est 
choisi parmi I'acide n6opentanoYque, I'acide neohexanoYque, I'acide n6oheptanoTque et 

35 leurs melanges. 

13. Composition selon la revendication 1, caracferisee en ce que le polyol comprend un 
nombre d'atomes de carbone allant de 5 & 20, de preference de 5 £ 10. 

4 o 14. Composition selon la revendication 1, caracferisee en ce que le polyol contient un atome 
de carbone situ6 en alpha du carbone portant une des fonctions alcool qui est trisubstitu6 
par des radicaux choisis independamment parmi les radicaux alkyle satur6s, au moins 
I'un des radicaux alkyle contenant au moins une fonction alcool. 

45 15. Composition selon la revendication precedente, caracferisee en ce que les radicaux 
alkyle satur6s sont en Ci- C15 . 

16. Composition selon la revendication pr6c6dente, caracferisee en ce que les radicaux 
alkyle satures sont en C^ C 6 . 

50 

17. Composition selon la revendication 16, caracferisee en que le polyol est choisi parmi le 
trim6thylol propane, le penta6rythritol et leurs melanges. 

18. Composition selon la revendication 16, caracferisee en ce que le polyol est le neopentyl 
55 glycol. 
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19. Composition selon la revendication 2 ou 3, caract6ris6e en ce que le polyol comprend un 
nombre d'atomes de carbone allant de 2 & 20, de preference de 3 d 10. 

s 20. Composition selon la revendication 2, caracferisee en ce que le polyol est choisi parmi 
T6thyl6ne glycol, le propylene glycol, le butyldne glycol, les polyethylene glycol differents 
d'un compos* de formule HO(C n H 2 nO) m H tel que n est 6gal A 2 ou 3 et m est compris 
entre 2 et 4, les polypropylene glycol, le glycerol, le diglyc6rol, le triglyc6rol, 
Tisopentyldiol, le sorbitol et leurs melanges. 

10 

21. Composition selon la revendication .3, caract6ris6e en ce que le polyol est choisi parmi 
T6thyiene glycol, le propylene glycol, le butyldne glycol, les polyethylene glycol, les 
polypropyldne glycol, le glycerol, le diglyc6rol, le triglyc6rol, Tisopentyldiol, le sorbitol et 
leurs melanges. 

15 

22. Composition selon la revendication 1 , caract6ris6e en ce que Tester est choisi parmi le 
di-n6opentanoate de n6opentylglycol et le di-n6oheptanoate de n6opentylglycol. 

23. Composition selon la revendication 2 ou 3, caract6ris6e en ce que Tester est choisi parmi 
20 te tri-n6opentanoate de glyc6ryle et le tri-n6oheptanoate de glyc6ryle. 

24. Composition selon la revendication 3, caract6ris6e en ce que Tester est le tri- 
n6od6canoate de glyc6ryle. 

25 25. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes caract6ris6e en ce que ledit 
ester se pr6sente sous forme liquide e temperature ambiante (25°C). 

26. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que Tester 
repr6sente de 0,1 £ 99,9 %, de preference de 1 £ 99 % et mieux de 5 £ 90% du poids 

30 total de la composition. 

27. Composition selon Tune des revendications pr£c£dentes, caracteris6e en ce que Tester 
est en quantity suffisante pour conferer £ la composition des proprietes de brillance et/ou 
de tenue dans le temps et/ou de non migration et/ou de confort. 

35 

28. Composition selon Tune des revendications pr6cedentes, caracferisee en ce qu'elle 
comprend en outre au moins un agent de coloration. 

29. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caracteris6e en ce que Tagent 
40 de coloration reprgsente de 0,001 £ 60 %, et mieux de 0,01 a 50 %, et mieux encore, de 

0,1 £ 40 % du poids total de la composition. 

30. Composition selon Tune des revendications pr£c6dentes, caracferisee en ce qu'elle 
comprend en outre au moins une charge. 

45 

31. Composition selon Tune des revendications pr£c£dentes, caracferisee en ce que la 
charge repr6sente de 0,01 £ 35%, de preference de 0,05 & 25% et mieux de 0,5 £ 15% 
du poids total de la composition. 

5 0 32. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce qu'elle 
comprend au moins un compose non aqueux additionnel choisi parmi les huiles, les 
corps gras pateux & temperature ambiante, les cires, les gommes, les r6sines, les 
polymeres lipophiles et leurs melanges. 
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33. Composition selon 1'une des revendications pr6cddentes, caract6ris6e en ce que le ou 
les composes non aqueux additionnels reprdsentent de 0,001 d 90% du poids total de la 
composition, de preference, de 0,05 d 60% et mieux de 1 d 50%. 

S 34. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce qu'elle 
comprend en outre au moins une cire. 

35. Composition selon rune des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que la cire 
reprtsente de 0,01 d 50 %, de preference de 2 d 40 %, et mieux de 5 A 30 % du poids 

10 total de la composition. 

36. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caracferis6e en ce qu'elle se 
pr6sente sous la forme d'un produit de maquillage et/ou de soin du visage ou du corps, 
des Idvres et/ou des phandres. 



15 



37. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce qu'elle se 
pr6sente sous la forme d'un produit de maquillage pour la peau du visage. 



38. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce qu'elle se 
20 pr6sente sous la forme d'un produit de maquillage des Idvres. 

39. Composition selon la revendication pr§c6dente, caract6ris6e en ce qu'elle se pr6sente 
sous forme anhydre. 

25 40. Composition selon la revendication pr6c6dente, caract6ris6e en ce qu'elle se pr6sente 
sous la forme d'une Emulsion, telle qu'une Emulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile. 

41 . Utilisation d'au moins un ester resultant de la reaction d'un polyol avec un acide 
carboxylique de formule (I) suivante : 

r 

R 1 C COOH 0) 



30 

dans laquelle R t , R 2 et R 3 sont des radicaux choisis ind6pendamment parmi les radicaux 
alkyle, aryle, aralkyle, eventuellement fonctionnalis6s, et leurs associations, 

35 caracferisde en ce que ledit polyol est choisi parmi les polyols comprenant un atome de 
carbone, situ6 en alpha du carbone portant une fonction alcool, qui est trisubstitu£ par 
des radicaux choisis inddpendamment Tun de I'autre parmi les radicaux alkyle, aryle, 
aralkyle et leurs associations, au moins Tun des radicaux alkyle, aryle, aralkyle contenant 
au moins une fonction alcool, ledit polyol n'Stant pas le trim§thyl-2,2,4-pentanediol-1,3, 

40 dans une composition cosm6tique comme agent pour conferer 3 ladite composition des 

proprtefes de tenue, notamment de la couleur, et/ou de brillance et/ou de contort et/ou de 
non-migration. 



42. Utilisation d'au moins un ester resultant de la reaction d'un polyol avec un acide 
45 carboxylique de formule (I) suivante : 
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dans laquelle R 1t R2 et R 3 sont des radicaux choisis inddpendamment parmi les radicaux 
alkyle, aryle, aralkyle, 6ventuellement fonctionnalis6s, et leurs associations, 
caract6ris6e en ce que ledit polyol est choisi parmi les polyols comprenant un atome de 
carbone, situ6 en alpha du carbone portant une fonction alcool, qui est trisubstitu6 par 
des radicaux choisis ind6pendamment I'un de I'autre parmi les radicaux alkyle, aryle, 
aralkyle et leurs associations, au moins Tun des radicaux alkyle, aryle, aralkyle contenant 
au moins une fonction alcool, ledit polyol n*6tant pas le trim6thyl-2,2,4-pentanediol-1,3 
dans une composition cosm6tique pr6sentant des propri6t£s de tenue, notamment de la 
couleur, et/ou de brillance et/ou de confort et/ou de non-migration. 

43. Utilisation d'au moins un ester resultant de la reaction d'un polyol avec un acide 
carboxylique de formule (I) suivante : 

R 2 

i 

R. C COOH (0 

I 

R3 



dans laquelle R 1f R 2 et R 3 sont des radicaux choisis ind6pendamment parmi les radicaux 
alkyle, aryle, aralkyle, 6ventuellement fonctionnalis6s, et leurs associations, 
ledit acide comprenant de 5 & 9 atomes de carbone et 

ledit polyol n'6tant pas un compost de formule HO(C n H2nO) m H tel que n est 6gal d 2 ou 3 
et m est compris entre 2 et 4, 

dans une composition cosm6tique comme agent pour conferer & ladite composition des 
propri6tes de tenue, notamment de la couleur, et/ou de brillance et/ou de confort et/ou de 
non-migration. 

44. Utilisation d'au moins un ester resultant de la reaction d'un polyol avec un acide 
carboxylique de formule (I) suivante : 

?• 

R, C COOH (0 

I 

R 3 



dans laquelle Rl R 2 et R 3 sont des radicaux choisis independamment parmi les radicaux 
alkyle, aryle, aralkyle, eventuellement fonctionnalises, et leurs associations, 
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r 

R t C COOH 
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ledit acide comprenant de 5 A 9 atomes de carbone et 

ledit polyol n'dtant pas un composd de formula HO(C n H 2 nO) m H tel que n est 6gal d 2 ou 3 
et m est compris entre 2 et 4. 

dans une composition cosm6tique prtsentant des propri6t6s de tenue, notamment de la 
couleur, et/ou de brillance et/ou de confort et/ou de non-migration. 

45. Utilisation d'au moins un ester resultant de la reaction d'un polyol avec un acide 
carboxylique de formula (I) suivante : 

r 

R, C COOH (I) 



10 

dans laquelle Ri, R 2 et R 3 sont des radicaux choisis ind6pendamment parmi les radicaux 
alkyle, aryle, aralkyle, 6ventuellement fonctionnalis6s, et leurs associations, 
15 ledit ester comprenant au moins trois fonctions ester. 

dans une composition cosm6tique comme agent pour conferer d ladite composition des 
propri6tes de tenue, notamment de la couleur, et/ou de brillance et/ou de confort et/ou de 
non-migration. 

20 

46. Utilisation d'au moins un ester resultant de la reaction d'un polyol avec un acide 
carboxylique de formule (I) suivante : 

r 

25 

dans laquelle R 1t R 2 et R 3 sont des radicaux choisis ind6pendamment parmi les radicaux 
alkyle, aryle, aralkyle, 6ventuellement fonctionnalis^s, et leurs associations, 
ledit ester comprenant au moins trois fonctions ester. 

30 dans une composition cosm&tique prtsentant des propri6t6s de tenue, notamment de la 
couleur, et/ou de brillance et/ou de confort et/ou de non-migration. 
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